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Predmfctem tolioto vynalezu Jo zpflsob pff- 
pravy halogens tcibrne emulze pro barevnS 
fotomatorialy, kierfm $g dosanne potrebne 
vJsko2ity nlkollv Fedenlm vodou, ale p?l$a- 
dou vhodnfch latek, co2 uinoznJ zvfSlt licl » 
rycbiosti u emulzl, u mch2 je rychlost pole- 
vu omezeno kapncttcu su^rny, a 2no$podar- 
nit teohnologil vjteoby. 

Halosonstflbwifi emulze pro bnrevne foto- 
materialy obsaluijl obvykle ncdlfunduJTct m 
barvotvorne Pompon en ty, ktere majt v mole- 
kule Jednu nebo vfce kyseiycn funkcnfch 
skupln (zejmena fcarboxy. suite jiebo methy- 
tsnovou s odstepiteJn^m vodikemj Je2 zvy- 
sujl JejUsh rozpuslnost ve vodnem prostfedl. is 
Omezenl dlfuze fcarvotvomfeh Component se 
dosafouje tfm, 2e molekula tmrvotvorne kom- 
ponenty, obsahuje alifdtick? fetez, jenz 
br5.nl kornpanantAm pou21t?m v Sel&tlrtovjch 
vrstvach v difuzi me2t teralto vrsrvamd. tyto ' -» 
substttuenty ovSem udShifi barvorvorn^m 
kamponentam vlastnostl poirrchove" -akriv- 
nlch l&tek a sllufi twllv/lujf Jejlch vazebne 
schopnostl, kter-ft so ponejvjce uplatnl ve to- 
tografickS emul/i pfi jefich intecakcl se 2©- a 
latmou. V?sledk«*m teto interakce je tvorba 
OfiDtrtplexu sloSka— Selatlno, oo2 se projevl 
silnfm nfirnstkem viskozlty emulze obsahu- 
Jfct barvotvomou komponentu s kyselou 
funfcCnf skuplnon. M 



2 

B82n$ «typy tecbnologlckfch zafkBnf pro 
polav baravnfoh fotograitckfch emulzl 
(smdfieni I extruznt) nedovolujf zhotovtt 
kvalitnf polevy pfi vysokych viskozitach e- 
mulze. Bez ohiedu na absolutnt hodnaty je 
navlc u vSech pou21van?cn emutzt nwtne o- 
vllvfiovat viskozltu emluze pftpravend k po- 
levu, proto2e se tlm fldl prtltoky, evemuaM- 
nd mnoz^tvl n^nosu emulze na podlo£ku. 
Bgznym a nejvlce pou2Iwan^Qtt zpusobem o- 
viivftovdnl vlskozity emulze pripravend k po- 
levu Je vyuiivanf jejl z&vlslostl koncen- 
tracl, tj. fedgnl vodou. Zvfsen? obsab vody 
v emuM znamenfi ovsem vyS§l spotfebu e- 
ner^le numa k Jajlmu odparu $u5firne. 
DalSIm negatlvntm dnsledkem tohoto pouzl- 
vaneho 2pnsobu Je to, 2e nelze zvySovat Uci 
rychlosti u emulzl, ikda rychlost potevu Je 
llmltovaiia kapacitou suSfirny, pro vysokjT 
obsab vody v emulzl. 

VySe uvedcn6 Jiedostatky odsrrafluje nov? 
zposob pfipravy halogeastHbrnycb emulzl 
pro barevne fotomateriaiy vyznaCen? ttm, 
2e se bud k roztoku barvotvorne komponen- 
ty s kysel^ml funkCntml skupinami pred Je- 
ho vpravcnfm do emulze, neno k fetograiic- 
kd emulzl onsatiujict Zelatinu a barvotvor- 
nou komponentu s kysel^ml fuiiktalml sku- 
pinami pHda sfll alkalickd zeminy v mno2- 
stvl 0,02 a2 2 g/l g barvotvorue komponan- 
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ty pri teplote v rozmezi 20 az* 80 °C. Tim S9 
' dos^hne &nI2enf vyskozlty emu lze podle zvo- 
lem* davky sole alkaltcice* zeroiny, nejvlce 
vfiak na hodnoty, Jake by vykazovala emul- 
ze bez barvotvome kontponenty. Mnozstvl 
sols alkalickfi zemtny se Hdi steehiometric- 
k?ml pamfiry (molekulovou vatou a paStem 
kysel^ch funk Butch skupin v roolekuJe t»ar- 
votvoxne" kontponenty a molekulovou vahou 
pougite sols alkalickg zeminy) a pozadova- 
nfm snI2enlm viskozity. zavjslost vjskozity 
na mnozstvl pttdanS sola alkalidce zeralny Je 
piynula, takie volbau daVky lze vollt stupen 
snlzenl viskozity emuUe. 

Na zdklade* toboto vynalezu lze provozne' 
aplikovat komponenty, kter$ zvysujl vlsko* 
zltu emulzl na nepcljatelae vysoke hodntrty 
3 pM nlzke kcncentrad. )Ja"le lze s pouSittm 
tohoto vynalezu snJ2lt Dino2srtvi vody v e- 
mulztcb obsahujlcich zelattnu a barvotvor- 
nou Jcomppnantu s kyselyml funkCnimi skur 
pinaml a zvySenf viskozity zpftsobene zvfse- 
nun toncentrace potlaCit pfidavkem podia 
vynalezu. Tim se m02e dos&hnout znaCnpch 
energetlckfoh tispor pW $us*enl .politdho ma- 
teriaiu. RovnS2 lze $ pouzltlm tdhoto vyna- 
lezu dosfihnout 2vysen( liclch ryOhk>3tT u 
tech amulzi, kde je rychkist potevu omezena 
kapacltou suSdrny pro pfiliS vysoltf onsan. 
vody, Cfinz lze zvfSH kapacihi celeno zafi- 
zenf. 



PMklad 1 

Do 125 ml vody, v nt2 bylo za pornocl 10 
ml Iihu a 20 ml IN NaOH rozpuSt&io 5 g 
komponenty 1, so prldfi pri teplotS 20 a2 80 
stup, C 0,1 a? 10 g MgS04 - 7 H20, neho odpo* 
vtdajlcl mno2$tvl Ubovolne* teoncentrnvamlho 
vodneho roztoku teto solL Takto pFipraven? 
vodne-alkalick? rc«tok barvotvome kompo- 
nenty se pouiije k pflpravfi emulze pro t>a* 
revne fotograficke materlaiy bSznfm zpuso- 
bero. 

PMklad 2 

V libovolnem stadlu pMpravy emulze k po- 
levu, nejlepe vSak po vpraveni roztoku foaT- 
votvorne* ikomponenty do emulze* se pffl tep- 
lots 35 -az" 50 °c do fotograficke emulze pM« 
praven^ beznym zpOsobem a obsanujlcf 2e- 
latlnu • a barvotvornou slozku s kysel^mi 
funkfinlml skupinami pro Zlntf, purpurovj 
nebo azurov? obcaz na 1 g pouzlre* kompo- 
nenty pMd 0,02 oz 2 g MgSOt . 7 H2O nebo 
od povtfdajf ct mnozstvf Jeho vodneho roztoku. 

m Pflklady nfikter^ch barvotvomych kompo* 
nenr, u nich? lze vyndlez uplatnit: 
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PftEDMfiT VYNALEZU 

Zpftsob pHpravy talogeastribni?ch smulzl emuJzl cbsahujfcl zelatinu -a toarvotvornou 

pro barevne fotomaterWly, vyaiaeen? t$m, komponentu s Jcyselfml funkCnlm] skupina- 

2a se imd Jc rxtetDku toarvo«vorn$ kompoflan- ml pflda sftl alkalldke zemtny v mnoSstvi 

ty s fcyselyml fuirtcenfmi skupinajnJ p?ed Jeho 0,02 a2 2 8 na 1 g barvotvornfi komponenty 

vpiwenfm do cmulza, nebo k fotografioke s pH tepkrtS v rozmezl 20 «2 80 <>a 
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